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@ Deaktivlerbares Sicherungsetikett fur Diebstahlsicherungssysteme 

Ein deaktivlerbares Sicherungsetikett mit einem weich- 
magnetischen Streifen und einem Stretfen mit hdherer Ko- 
erzitivfeldstarke ta&t sich vorteilhaft herstellen. wenn man 
eine Legierung aus Kobalt, Nickel und/oder Eisen verwen- 
det, die bei einer Remanenz von mehr als 1 Tesia eine Koerzi- 
tivf eldstarke zwischen 20 und 50 A/cm besitzt, und wenn man 
einen Streifen aus diesem Materia! an einem wetchmagneti- 
schen Streifen aus amorphem Material durch Punktschwei- 
denbefestigt. 
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Beschreibung 



I. Dcaktivicrbares Sichcrungsctikcti fiir Dicbstahl- 
sichcrungssystcmc. bei dcncn ein wcichmagncti- 
schcr Streifen ein in einer Priifzone erzcugies ma- 
gnctisches Wcchselfeld vcrandern und damii einen 
Alarm auslosen kann, bestehcnd aus mindestens 
zwci nahc beicinander angeordneten. aus ferroma- 
gnetischcm Material bestehenden Streifen, von dc- 
ncn mindestens einer aus weichmagnetischem Ma- 
terial mit hoher Permeabilitat und niedriger Koer- 
ziiivfeldstarke besteht. wahrend mindestens ein 
weiierer Streifen eine hohere Koerzitivfeldstarke 
aufweist und so magnetisierbar ist, daB das sich 
cinstellende Streufeld den Streifen aus weichma- 
gnetischem Material abschnittweise in einander 
entgegengesetzten Richtungen durchsetzt, da- 
durch gekennzeichnet, daB die das Sicherungseti- 
keit bildenden Streifen (1, 2) fest miteinander zu 
cinem Laminat verbunden sind. daB der Streifen (2) 
mit hoherer Koerzitivfeldstarke aus einer Kobalt- 
basislegicrung besteht. die zusatzlich Nickel und/ 
txler Eisen cnthalt und dcren Koerzitivfeldstarke 
im Bcrcich zwischen 20 und 50 A/cm licgt bci cincr 
Rcmancnzinduktion von mehr als 1 Tcsla. und daB 
/ur Dcaktivierung dcs Sicherungsctikeits cine Rci- 
hc unterschiedlich gepolter Magncte (5) dicnt. die 
das Sicherungsetikett abschnittweise entgegenge- 
setzt aufmagnetisieren. 

2- Deaktivierbares Sicherungsetikeii nach An- 
spruch 1 , dadurch gckennzeichnet, daB der Streifen 
(2) mil hoherer Koerzitivfeldstarke aus cincr Lcgie- 
rung mil 9 bis 15 Gew.-% Nickel, mehr als 50 
Gcw.-% Kobali, Rest Eisen besteht. die bis zu .4% 
Zusatze von Aluminium. Titan oder Niob enthalten 
kann. 

3. Deaktivierbares Sicherungsetikett nach An- 
spruch K dadurch gekennzeichnet. daB der Streifen 
(2) mit hoherer Koerzitivfeldstarke aus einer Legie- 
rung mit 9 bis 12 Gew.-% Nickel. 54 bis 59 Gew.-% 
Kobali. Rest Eisen und bis zu 3 Gew.-% Zusatze 

. aus Aluminium und Titan besteht. 

4. Deaktivierbares Sicherungsetikett nach An- 
spruch I. dadurch gekennzeichnet. daB der weich- 
magnctischc Streifen (I) aus eincm amorph gc- 
spriizien Material besteht und an dem Streifen (2) 
mil hoherer Koerzitivfeldstarke durch. Punkt- 
schweiBen befestigt ist. 

5. Deaktivierbares Sicherungsetikett nach An- 
spruch 4. dadurch gekennzeichnet, daB der Abstand 
der SchweiBpunkte (3) zwischen 3 mm und 500 mm 
bciragt. 

6. Deaktivierbares Sicherungsetikett nach An- 
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB der Abstand 
der SchweiBpunkte (3) voneinandcr 10 mm bis 50 
mm betragt. 

7. Deaktivierbares Sicherungsetikett nach An- 
spruch I. dadurch gekennzeichnet. daB der weich- 
magnetische Streifen an dem Streifen mit hoherer 
Koerzitivfeldstarke durch NahtschweiBen befestigt 
ist. 

8. Deaktivierbares Sicherungsetikett nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet. daB durch War- 
mebehandlung der Legierung eine Koerzitivfeld- 
starke zwischen 20 und 50 A/cm bei einer Rema- 
ncnz von mehr als 1,2 Tesia eingestelli ist. 



Die Erfindung betriffi ein deaktivierbares Siche- 
rungsetikett fur Diebstahlsicherungssystcme. bei dcncn 
5 ein weichmagnetischer Streifen ein in einer Prufzone 
erzeugtes magnetisches Wechselfeld verandern und da- 
mn emen Alarm auslSsen kann. bestehend aus minde- 
stens zwei nahe beieinander angeordneter. aus ferroma- 
gnetischem Material bestehender Streifen. von denen 
10 mindestens einer aus weichmagnetischem Material mit 
hoher Permeabilitat und niedriger Koerzitivfeldstarke 
besteht, wahrend mindestens ein weiterer Streifen eine 
hohere Koerzitivfeldstarke aufweist und so magneti- 
sierbar ist, daB das sich cinstellende Streufeld den Strei- 
15 fen aus weichmagnetischem Material abschnittweise in 
einander entgegengesetzten Richtungen durchsetzt. 

Ein derartiges Diebstahlsicherungssystem ist bei- 
spielsweise in der US-PS 38 20 140 beschrieben. Hier 
wird ein schmaler, weichmagnetischer Streifen in der 
20 Nahe eines wesentlich breiteren Streifens aus einem 
magnetischen Material mit hoherer Koerzitivfeldstarke 
angeordnet. Wenn diese Anordnung in eine Zone mil 
einem magnetischen Wechselfeld gcbracht wird. so an- 
dert der wcichmagneiischc Streifen dieses Wechselfeld 
25 und induziert in einer vom Wechselfeld becinfluBicn 
Spule Spannungsobcrwcllcn. Diese Spannungsobcrwcl- 
len lassen sich zur Auslosung eines Alarms auswerten. 

Will man dieses bekannte Sicherungsetikett deakti- 
vieren. so kann man den breiteren magnetischen Strei- 
30 fen mit hoherer Koerzitivfeldstarke in Langsrichtung 
magneiisieren. 

Durch in Abstanden in diesen Streifen eingestanzte 
Offnungen wird ein StrcufluB erzeugt. der den weichma- 
gnetischen Streifen abschnittweise in einander entge- 
is gengeselzter Richiung aufmagnetisiert. In diesem Zu- 
stand ist der weichmagneiische Streifen weitgehend ge- 
sattigt, so daB er keine bzw. andere und wesentlich ge- 
ringere Oberwellen erzeugt, wenn er in das Wechselfeld 
gebracht wird Der Streifen ist also deaktiviert und lost 
40 keinen Alarm aus. 

Andere bekannte Anordnungen besitzen eine ahnli- 
che Wirkungsweise. In der US-PS 37 46 086 besteht das 
Sicherungsetikett aus zwei oder mehrercn beicinander 
angeordneten Streifen mil unicrschiedlichcn Kocrziiiv- 
45 feldstarken. Zur Dcaktivierung dieses Etiketts besiizi 
einer der Streifen einen ausreichendcn Querschnitt. iim 
den weichmagnetischen Streifen zu sSttigen. so daB 
durch das magnetische Wechselfeld keine Ummagneti- 
sierung des Streifens erfolgt. 
50 Bei einer weiteren bekannten Anordnung. wie sie in 
der DE-OS 34 19 785 beschrieben ist. verwendet man als 
weichmagnetisches Material ein amorphes Band, das 
mil kurzen Streifen eines hartmagnetischen Materials, 
die im Abstand zueinander angeordnet sind, verbunden 
55 ist Auch hier erzeugt die Magnetisierung dieser hart- 
magnetischen Streifen unterschiedlich vormagneiisierte 
Abschnitte im weichmagnetischen Band, so daB durch 
das weichmagneiische Material keine Oberwellen mehr 
erzeugt werden, die zur Auslosung eines Alarms fuhren. 
60 Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein deakti- 
vierbares Sicherungsetikett vorzusehen, das mit mog- 
lichst wenig Anteil an magnetischcm Material mit hohe- 
rer Koerzitivfeldstarke auskommt und leichi aktivieri 
und deaktiviert werden kann. AuBerdem besteht das 
65 Sicherungsetikett aus einem einzigen Stuck und kann 
deshalb in Bandform auf eine Rolle gewickelt vorliegen, 
von der Etiketten entsprechend der gewunschten Lange 
abgeschnitten und mit den zu schiitzenden Waren ver- 
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bunden werden konnen, 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaQ dadurch gelosl. 
daB die das Sicherungsetikeit bildenden Streifen fesi 
miieinander zu einem Laminai verbunden sind, daB der 
Streifen mil hoherer Koerzitivfeldstarkc aus einer Ko- 
baltbasislegierung besiehi, die zusatzlich Nickel und/ 
Oder Fiscn enlhall und dcrcn Koerzitivfeldstarkc im Be- 
rcii h /wischcn 20 und 50 A/cm licgt bci cincr Rcmanen- 
zindukiion von mchr als 1 Tesla, und dali /ur Dcaktivie- 
rung des Sicherungseiiketis eine Reihe unierschiedlich 
gepolter Magnete dient, die das Sicherungsetikeit ab- 
schnittweise entgegengeselzt aufmagnetisiert, 

Ein Ausfuhrungsbeispiel fur ein erfindungsgemaBes. 
deaktivicrbares Sicherungsetikett mil zugehoriger De- 
aktivierungseinrichtung ist in Fig. 1 schematisch darge- 
sielli. 

Das Sicherungsetikett besieht aus einem Streifen 1 
aus weichmagnetischem Material mit hoher Permeabili- 
lai und niedrigerer Koerzitivfeldstarke sowie aus einem 
Streifen 2. aus einer magneiisch halbharten Kobalt, Nik- 
kei und Eisen enthaltenden Legierung. Die Streifen 1 
und 2 sind durch eine SchweiBnaht oder durch SchweiB- 
punkte 3.Z.B. mit Hilfe eines WiderstandspunktschweiB- 
verfahrens, fest miteinander verbunden. so daB das Si- 
cherungsetikett 4 von einem aufgerollten Band stuck- 
weise abgcschnilten werden kann. Die SchweiBpunkte 3 
verbinden die Streifen 1 und 2 so fesudaB die auftrelen- 
den Scherkrafte bei Biegung des Sicherungsetiketts auf- 
genommen werden konnen, 

Vortcilhafterweise besitzen die SchweiBpunkte von- 
einander einen Abstand zwischen 10 und 50 mm. Es sind 
allerdings auch andere Falle denkbar, bei denen ein Ab- 
stand von 3 mm erforderlich ist oder bei denen der 
Abstand zweier benachbarter SchweiBpunkte 3 bis zu 
500 mm belragen kann. 

Zur Deaktivierung sind Dauermagnete 5, beispiels- 
wcise aus CoSm, auf einer als magneiischer RuckschluB 
wirkenden Platte 6 so aufgebrachl, daB benachbarte 
Magnete 5 zueinander entgegengesetzte Magnetisie- 
rungsrichtungen aufweisen. Die Magnetisierungsrich- 
tung der Magnete 5 ist durch Pfeile angedeutet. die 
Linien 7 deuten einige der von den Magneten erzeugten 
Sireufeldlinien an. Das verwcndeie Material fur die 
Streifen 2 mit hoherer Koerzitivfeldstarke bietei fiir das 
erfindungsgemaBc Sicherungsetikett wegen der gerin- 
gen Koerzitivfeldstarke und der gleichzeitig recht ho- 
hen Remanenz den Vorteil daB ein relativ geringer 
Querschnitt (verglichen mit dem Querschnitt des weich- 
magneiischen Sireifens 1) vorgesehen werden kann und 
daB zum Deaktivieren handelsubliche Dauermagnete 
verwendet werden konnen. da relativ niedrige Magnet- 
felder ausreichen. um das Material der Streifen 2 umzu- 
magnetisieren. Dies gilt vor allem auch. da das gewahlie 
Material eine wesentlich rechteckigere Magnetisie- 
rungsschleife besitzt als beispielsweise andere Magnet- 
werkstoffe. so daB die Magnetisierungsfeldstarke nicht 
wesentlich groBer als die Koerzitivfeldstarke gewahit 
werden muB. um die maximal mogliche Remanenz zu 
erreichen. Wird der Streifen nicht in der in Fig. I gezeig- 
ten Richtung in die NShe der Dauermagnete 5 gebracht. 
sondern beispielsweise senkrecht dazu an einem der 
Dauermagnete 5 vorbeigefuhrt. so entsteht eine gleich- 
maBige Aufmagnetisierung des Sireifens 2, die im ma- 
gnetischen Wechseifeld lediglich eine zeitliche Ver- 
schiebung der erzielten Oberwellen. nicht aber eine An- 
dcrung der Iniensiiat dieser Oberwelien zur Folge hat. 
Deshalb kann man dieses Verfahren zum Wiederakti- 
vieren des Sireifens benutzen, ohne daB eine Entmagne- 



20 



25 



30 



tisierungseinrichtung erforderlich ist. Dies isi beispiels- 
weise aus den Diagrammen in den Rg. 2a bis 2c zu 
ersehen. 

Fig. 2a zeigt die Hysieresekurve des erfindungsgcma- 
Ben Sicherungsetiketts fiir den Fall, daB der Streifen 2 
weitgehend entmagneiisiert ist. Nimmi man an, daB die 
Teldstarke cincs den Streifen beeinflusscndcn Wechscl- 
fckles /wischcn hJ A/Vm und - J A/cni schwanki. so 
wird im Bcrcich der Fcldstiirkc Null der Streifen t unv 
magnctisiert. was Spannungsimpulse ergibt. die Ursachc 
fur die Erzeugung einer den Alarm auslosenden Ober- 
welle sind. 1st der Sicherungsstreifen in der einen oder 
anderen Richtung aufmagnetisiert. so ergeben sich die 
Verhaltnisse, wie sie in den Fig. 2b und 2c dargcstellt 
sind. Man erkennt, daB sich der Bereich der Ummagneii- 
sierung nach negativen bzw. positiven Wertcn ver- 
schiebt. Dies zeigt, daB auch bei aufmagnetisiertem 
Streifen 2 eine Ummagnetisierung des Sireifens 1 er- 
folgt, wobei die im magnetischen Wechseifeld auftrcten- 
den Spannungsimpulse lediglich zeitlich verschoben 
sind. Wird das Sicherungsetikett 4 entsprechend der An- 
ordnung nach Fig. 1 deakiiviert, so entstehen in dem 
Streifen 2 Bereiche mit unierschiedlichen Magnctisic- 
rungsrichtungen, die ein wesentlich h6heres Sireufeld 
zur Folge haben, als wenn der gesamie Streifen 2 in 
einer Richtung magnctisiert ist. Dies hat zur Folge, daB 
der Streifen 1 bei dem gleichen FeldeinfluB wie in Rg. 2 
nicht mehr in ganzer Lange ummagneiisiert wird. 

Dies ist in Fig. 3 dargestellt. Es zeigt sich, daB sich die 
Induktion bei einer Feldanderung von +3 A/cm nach 
-3 A/cm kaum noch anderi. Die im Wechseifeld indu- 
zierte Oberwellenspannung wird drastisch vermindert. 
Ein Alarm wird nicht mehr ausgeiost. 

Versuche haben ergeben, daB folgende Legierungen 
als magnetisches Material fiir den Streifen 2 mil hoherer 
Koerzitivfeldstarke in Verbindung mil einem Streifen 
aus amorphem Material geeignei sind; 

12.0% Eisen, 3,1% Niob,0.50% Mangan,0.20% Silizi- 
um. Rest Kobalt. 58,1% Kobalt, 10,0% Nickel. 2.2% Alu- 
minium, 2,1% Titan, Rest Eisen. 55.1% Kobalt, 11,5% 
Nickel. 3,0% Titan, 1,2% Aluminium. Rest Eisen.,,, 

Beispielsweise wurden ein bis fiinf Streifen der leizt- 
gcnannien Legierung mil der Abmessung 0.5 mm Breite 
und 0.05 mm Dicke auf ein amorphes Band einer Ko- 
baltbasi.slegierung mit einer Breite von 2.5 mm und ei- 
ner Dicke von 0,025 mm aufgeklebt. Schon bei Verwen- 
dung von 2 Streifen (effekiiver Gesamtquerschniii 
1,0 X 0.05 mm) war eine Deaktivierung m6glich, bei 
Verwendung von CoSm-Magneien und einem Abstand 
zwischen Sicherungsetikett 4 und Dauermagnet 5 von 5 
mm und 8 mm, 

Weiierhin wurde das genannte hartmagnetische Ma- 
terial auf die Abmessung 2.5 x 0.033 mm gewalzt und 
durch Warmebehandlung bei einem ersten Versuch eine 
Koerzitivfeldstarke von 46 A/cm und einem zweiten 
Versuch eine Koerzitivfeldstarke von 20 A/cm einge- 
stellt. Je 10 Meter wurden mit einem amorphen. weich- 
magneiischen Band durch PunktschweiBen zusammen- 
geschweiBt. Bei dem Band mit 46 A/cm Koerzitivfeld- 
starke laBt sich eine Deaktivierung bis zu einem Ab- 
stand von 5 mm zum Dauermagneten 5 und bei der 
Probe mit einer Koerzitivfeldstarke von 20 A/cm laBi 
sich eine Deaktivierung bis zu einem Abstand von 9 mm 
vornehmen. Als Streifenlange wurden bei den Vcrsii- 
chen 75 mm und 90 mm gewahit und hierbei eine ausrci- 
chende Ansprechsicherheit der Alarmanlage fcsige- 
siellt. Die Dauermagnete 5 besitzen vorteilhafierwcisc 
einen Abstand von etwa 5 mm bis 6 mm voncinander. 
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Dicscr Abstand wurde bei einer Deaktivierung des Si- 
cheriingseiiketis 4 im Abstand von 5 mm bis 8 mm als 
vorteilhaft erkannt. 

Das Sicherungsetiketi muQ nicht unbedingt parallel 
zu der Reihe der Dauermagneten orientiert sein. Eine 5 
Schragorieniierung ist auch moglich, Hierdurch ergibt 
sich Icdiglich eine geringfagige Anderung der Magneti- 
sierungsverieilung. Eine sichere Deaktivierung war bis 
' zu einer Schragorientierung von eiwa 70** gegenuber 
der in Ftg. 1 dargestellten Parallellage mdglich. lo 

Als besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen, wenn 
die Sireifen I und 2 nicht miteinander verklebt, sondern 
durch PunktschweiBen miteinander verbunden wurden. 
Das durch PunktschweiBen hergestellte Sicherungseti- 
keti war bei einem Abstand der SchweiBpunkie von 10 is 
mm gut bicgbar, so daO im Normalfall grdBere SchweiB- 
punktabstande bis zu 50 mm ebenfalls gute Ergebnisse 
crwartcn lassen. 
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